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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Blahmatte fiir katalytische Konverter zur 
Reinigung von Kraftfahrzeugabgasen, bestehend aus anorganischen 
Fasern mit einer Temperaturbestandigkeit von mindestens 900° C, 
Vermiculit und einem organischen Binder. - Die Blahmatte wird am 
Umfang des keramischen Tragerkorpers eines Abgaskatalysators 
und/oder Rufifilters angeordnet und dichtet den Ringspalt zwischen 
dem keramischen Tragerkdrper und dem aus . einem metallischen 
Werkstoff bestehenden Gehause des (Converters. Sie dehnt sich bei 
Warme aus, wobei eine mit steigender Temperatur zunehmende und 
fiir die ordnungsgemafle Abdichtung erforderiiche Flachenpressung 
entsteht. Die Blahmatte ermoglicht eine sichere Lagerung des 
keramischen Tragerkorpers und gleicht unterschiedliche Expan- 
sions-Koeffizienten von Keramik und Metall aus. Die Blahmatte bildet 
ferner eine Warmedammschicht an der Innenwandung des metallischen 
Konvertergehauses und reduziert die nach aufien ubertragenen 
Schallgerausche der stromenden Abgase. 

Bei der aus der Praxis bekannten Blahmatte, von der die Erfindung 
ausgeht, bestehen die anorganischen Fasern aus keramischen Sta- 
pelfasern, die aus einer Schmelze von A^O^ und SiC^ im Schleu- 
derverfahren oder Blasverfahren hergestellt werden. Die Stapelfasern 
bestehen iiblicherweise aus 50 bis 52 % Si0 2 und 47 bis 49 % A1 2 0 3 , 
Rest TiC^, Fe 2^3» MgO und NagO. Die Stapelfasern haben einen 
mittleren Durchmesser von etwa 3 pm, wobei jedoch eine grofle 
Streubreite vorhanden ist. Ein beachtlicher Teil der Stapelfasern 
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sind kleiner als 3 pm und aufgrund ihrer kleinen Abmessungen 
lungengangig. Dadurch sind keramische Stapelfasern in Blahmatten 
als gesundheitlich bedenklich anzusehen. Gesundheitliche Schaden 
von Personen, die mit Herstellung, Bearbeitung und Montage von 
5 Blahmatten befafit sind, sind nicht ausgeschlossen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Blahmatte der 
eingangs beschriebenen Art anzugeben, die unter Beibehaltung guter 
Blaheigenschaften ohne gesundheitliche Risiken hergestellt, bearbei- 
10 tet und montiert werden kann. 

Zur Losung dieser Aufgabe lehrt die Erfindung, dafi die anorga- 
nischen Fasern aus zerkleinerten, nicht lungengangigen Filamenten 
bestehen. Filamente sind nur durch Dusenziehverfahren praktisch 

15 endlos mit definiertem Durchmesser herstellbar. Eine herstellungs- 
bedingte Durchmesserstreuung ist sehr klein und liegt iiblicherweise 
im Bereich +/- 10 % bezogen auf den Nominaldurchmesser. Die 
Filamente weisen einen Durchmesser im Bereich von 5 bis 10 pm, 
vorzugsweise 6 pm, auf. Die Lange der Filamente ist als Parameter 

20 ebenfalls frei wahlbar. Filamente grofier Lange konnen durch 
Bnickenbildung bzw. Vernetzung eine Expansion der Matte behin- 
dern. Andererseits neigen Blahmatten mit zu kurzen anorganischen 
Fasern zu Erosion und Abrieb. Die Lange der Filamente ist im 
Rahmen der Erfindung im Millimeterbereich so einstellbar, dafi bei 

25 ausreichender Erosionsfestigkeit keine die radiale Expansion der 
eingebauten Blahmatte behindernde Filamentvernetzung auftritt. Nach 
bevorzugter Ausfuhrung der Erfindung sind als Filamente Silizium- 
filamente mit einem SiO«-Gehalt von mehr als 80 Gew.-% eingesetzt. 
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Im folgenden wird die Erfindung anhand einer lediglich ein 
Ausfiihrungsbeispiel darstellenden Zeichnung erlautert. 

Die einzige Figur zeigt im Langsschnitt eine in einen katalytischen 
5 Konverter 1 zur Reinigung von Kraftfahrzeugabgasen eingebaute 
Blahmatte 2. Die Blahmatte 2 ist am Umfang eines keramischen 
Katalysatortragers 3 angeordnet und dichtet den Ringspalt zwischen 
dem keramischen Katalysatortrager 3 und einem Gehause 4 aus 
Stahlblech. Die Blahmatte 2 besteht aus anorganischen Fasern mit 

10 einer Temperaturbestandigkeit von mindestens 900°C f Vermiculit und 
einem organischen Binder, Die Blahmatte 2 expandiert bei Erwar- 
mung oberhalb einer Temperatur von etwa 350°C in radialer 
Richtung. Dabei weicht der organische Binder auf und verbrennt. 
Bei 750°C sind die gesamten Anteile an Vermiculit expandiert, wobei 

15 die Blahmattendicke mehr als das 1,5-fache der Anfangsdicke 
betragt. Durch die mit der Expansion einhergehende Flachenpressung 
wird eine sichere Abdichtung des Ringspaltes zwischen dem kera- 
mischen Tragerkorper 3 und dem metallischen Gehause 4 erreicht. 

20 Die anorganischen Fasern der Blahmatte bestehen aus zerkleinerten, 
nicht lungengangigen Filamenten. Die Filamente weisen einen 
Durchmesser im Bereich von 5 bis 10 pm, vorzugsweise 6 pm auf. 
Die Lange der Filamente ist im Millimeterbereich so eingestellt, dafi 
einerseits eine ausreichende Erosionsfestigkeit der Blahmatte ge- 

25 wahrleistet ist und andererseits keine die Expansion der Blahmatte 
behindernde Filamentvernetzung auftritt. Als Filamente sind Sili- 
ziumfilamente mit einem Si0 2 -Gehalt von mehr als 80 Gew.-% 
bevorzugt. 
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Schutzanspriiche 

1. Blahmatte fur katalytische Konverter zur Reinigung von Kraft- 
fahrzeugabgasen, - bestehend aus anorganischen Fasern mit einer 
Temperaturbestandigkeit von mindestens 900° C, Vermiculit und einem 
organischen Binder, dadurch gekennzeichnet, 

5 dafi die anorganischen Fasern aus zerkleinerten, nicht 
lungengangigen, endlos im Diisenziehverfahren gezogenen Filamenten 
bestehen. 

2. Blahmatte nach Anspruch l f dadurch gekennzeichnet, dafi die 
lOFilamente einen Durchmesser im Bereich von 5 bis 10 pm f vorzugsweise 

6 jam, aufweisen. 

3. Blahmatte nach Anspruch 1 oder 2 f dadurch gekennzeichnet, dafi 
die Lange der Filamente im Millimeterbereich so eingestellt ist v dafi 

15 bei ausreichender Erosionsfestigkeit keine die Radialexpansion der 
eingebauten Blahmatte behindernde Filamentvernetzung auftritt. 

4. Blahmatte nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi als Filamente Siliziumfilamente mit einem Si0 2 -Gehalt von 

20 mehr als 80 Gew.-% eingesetzt sind. 



